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L'invention a pour objet un procede general 
pour deposer a chaud une couche d'un material! 
sur la surface d'un corps, ainsi que des dispositifs 
assurant la mise en ceuvre de ce procede. 

II est connu de revetir un support d'une couche 
metallique par le procede dit « Schoop >> qui con- 
sis te a projeter a i'aide de la flamme d'un chalu- 
meau sur un support des gouttelettes du metal 
voulu, introduit au centre de la flamme sous forme 
d'une baguette qui progresse a mesure que 1'ope- 
ration se poursuit. 

On connait un procede analogue, dit procede 
« Norton » pour projeter des corps non metalli- 
ques, tels que des ceramiques, en particulier des 
oxydes frittes : on fait arriver au centre d'un 
chalumeau a buse coaxiale une baguette constituee 
par la ceramique on 1'oxyde fritte dont on veut 
revetir le support. 

U est egalement connu d'apporter dans la flamme 
d'un chaiumeau des poudres qui doivent constituer 
le revetement cherche : poudres metalliques, pou- 
dres d'oxydes metallic 

Enfin, tous ces procedes peuvent etre utilises non 
seulement avec une flamme de chalumeau mais 
egalement avec la flamme d'une torche a hydrogene 
atomique ou plus generalement encore une torche 
a plasma. 

Ces diverses methodes presentent en commun 
certaines sujetions et limitations : 

1° Conditionnement difficile et onereux de la 
matiere de recouvrement, sous forme de tiges ou 
fils <metaux) ou de batonnets formes de grains de 
dimensions bien determinees (oxydes), poudres 
d'une granulometrie bien definie et homogene. 

2° Difficultes d'opercr sur des corps composes en 
partant des constituants. 

Dans ce cas, en operant sur des poudres* ce qui 



constitue le cas le plus favorable, on se heurte, 
d'une part, a I'heterogeneite des poudres, d'autre 
partj a la segregation des grains de nature diffe- 
rente qui s'ecartent les uns des autres dans la 
flamme avant d'etre fondus, ce qui empeche la 
formation d'une combinaison de ces grains dans 
la flamme. II en resulte que le revetement est cons- 
titue non pas par une combinaison des divers 
constituants projetes, mais par une juxtaposition 
heterogene des grains de differente nature. Un 
resultat correct ne peut done etre obtenu qu'apres 
une preparation prealable d'une poudre dont les 
grains sont constitues par le compose final. 

Selon l'invention on obtient le depot d'un reve- 
tement par chalumeau sur un support d'une fagon 
plus simple, moins onereuse et plus sure que par 
les procedes connus, en partant d'une phase liquide 
contenant le corps a projeter, ladite phase liquide 
etant ehtrainee sous forme de vapeur ou de brouil- 
lard par les gaz penetrant dans le chalumeau. 

Selon une autre caracteristique de l'invention, 
la phase liquide precitee contient un compose du 
corps a projeter, ce compose se decomposant dans 
la flamme en donnant le corps a projeter. 

Selon une autre caracteristique de l'invention, 
la phase liquide est constituee par un compose 
liquide du corps a projeter. 

Selon une autre caracteristique de l'invention, 
des reactions in desirables sur le compose ou sur 
le corps a projeter sont evitees en entourant la 
flamme du chalumeau precite d'une gaine de gaz 
protecteur formant ecran entre la flamme et l'air 
atmospherique. 

L'invention va etre decrite de fagon plus detaillee 
en se referant a la figure. 

Dans la figure, on a pris comme exemple non 
limitatif le cas d'un chalumeau oxydri que 11 rece- 
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vant par une tuhulure 12 de I'hydrogene, par une 
autre tubulure 13 de 1'oxygene, les gaz hrulant 
dans la flamme 14. Par le tuyau 15, le iiquide 16 
contenu dans le recipient 17 est soit aspire par 
la depression produite par la flamme, soit injecte 
sous pression, soit enfin, dans le cas d'une phase 
Iiquide constitute par un corps pur volatil, intro- 
duit sous forme de vapeur. Le corps a projeter 
est depose par la flamme sur la surface a recouvrir 
Dans le cas de la figure, on a pris comme exam- 
ple d'application non limitatif, inais tres important 
en pratique, le recouvrement d'une face d'un feuil- 
lard 19 qui se deroule d'une hobine 18. 

La figure presente une fourrure 21 supplemen- 
taire dans laquelle arrive par la tubulure 22 un 
courant de gaz inerte, par exemple d'argon, qui, 
en s'epanchant autour de la flamme 41, forme une 
gaine protectrice, isolant la flamme de Tatmosphere, 

On va donner ci-dessous des exemples pratiques 
d'application du procede selon 1'invention : 

1° La phase Iiquide est une solution, du corps 
a projeter, dans 1'eau, 1'alcool ou tout autre sol- 
vant. Exemple : silicate de potassium en solution 
aqueuse. 

2° C'est une solution d'un compose du corps a 
projeter. Exemples : 

a. Solution aqueuse de nitrate d'argent fournis- 
sant undepfa d'argent; 

b. Solution alcoolique de nitrate d'aluminium 
fournissant un depot d'alumine. 

3° C'est un compose Iiquide du corps a pro- 
jeter. Exemple : tetra-ethylsilicium fournissant un 
depot de silice. 

4° C'est un compose Iiquide d'un des constituants 
du corps a projeter. Exemple : tetrachlorure de 
titane qui fournira un depot d'oxyde de titane en 
presence d'oxygene ou de vapeur d'eau. 

5° Cest un melange de solutions ou de compo- 
ses liquides. 

Le procede selon 1'invention permet 1'elaboration 
aisee de revetements eeramiques protecteurs a 
forte adherence constitues par 1'enrobement de 
grains refractaires dans un email plus fusible, car 
le fait de partir d'une solution contenant un me- 
lange de composes donne la possibility de proje- 
ter simultanement des corps de nature chimique 
differente ayant des points de fusion tres eloignes 
les uns des autres. 

Le revetement peut etre une couche dielectrique 
a faibles pertes deposee sur une feuille metallique 
et recouverte d'une coucbe conductance par tous 
procedes connus, I'ensemble constituant un conden- 
sateur. 

Bien entendu 1'invention n'est nullement limitee 
aux modes de realisation plus specialement decrits 



et representes, qui n'ont ete donnes qu'a titre 
d'exemples. 

RESUME 

A. Procede pour le recouvrement des surfaces, 
remarquable notamment par les points suivants, 
pris en combinaison ou separement : 

1° On utilise un chalumeau dans la flamme du- 
quel le corps a. projeter est amene en provenance 
d'une phase Iiquide; 

2° La phase Iiquide contient une solution du 
corps a projeter; 

3° La phase Iiquide contient une solution d'un 
compose du corps a projeter; 

4° La phase Iiquide contient un melange de solu- 
tions de plusieurs corps a projeter simultanement; 

5° La phase Iiquide contient un melange de 
solutions de composes de plusieurs corps a pro- 
jeter simultanement; 

6° La phase Iiquide est un compose Iiquide du 
corps a projeter; 

7° La phase Iiquide est un compose Iiquide d'un 
des constituants du corps a projeter; 

8° La phase Iiquide est un melange de composes 
liquides; 

9° La phase Iiquide est un melange d'au moins 
un compose Iiquide et d'au moins une solution; 

10° Le Iiquide est aspire par la depf ession pro- 
duite par la flamme; 

11° Le Iiquide est injecte sous pression; 

12° Le Iiquide est introduit sous forme de vapeur. 

B. Dispositif pour la mise en oeuvre du pro- 
cede ci-dessus, comportant notamment les elements 
suivants, pris separement ou en combinaison : 

1° Un chalumeau est muni d'une tubulure per- 
mettant Tadduction de la phase Iiquide dans la 
flamme; 

2° Le chalumeau precite est associe a un dispo- 
sitif d'injection sous pression du Iiquide; 

3° Le chalumeau est associe a un dispositif 
d'aspiration de la vapeur provenant d'une phase 
Iiquide volatile; 

4° Le chalumeau est equipe d'une fourrure per- 
mettant Tinjection d'une gaine de gaz inerte; 

5° Le dispositif fonctionne piece par piece; 

6° Le dispositif fonctionne en continu pour le 
revetement d'un milieu plat en deroulement 

C. A titre de produit industriel nouveau, un 
condensateur dont la couche dielectrique est deposee 
par le procede suivant 1'invention. 
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